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* Abstract : - 

DE44201 88 A A softening rinse concentrate for use in washing contains (a) 5-40 wt.% of a cationic softener, (b) 0. 1-25% of an ester of a 1-22C 
carboxylic acid and a 2- 10C diol, triol or tetraol, (c) 0-10% of a nonionic dispersant, (d) 0-20% of a polyglycol, and (e) water and opt. the usual 
additives, to 100%. 

USE - Use of the concentrate for prepn. of softener rinsing emulsions, and the emulsions, are claimed. 

ADVANTAGE - The concentrates give a pleasant soft feel to textiles, e.g. of natural or regenerated cellulose, wool, cellulose triacetate, polyamide, 
polyacrylonitrile, polyester or polypropylene, and are esp. used for towelling and underwear. (Dwg.0/0) 
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wascheweichsptilmittelkonzentrate 

Gegenstand der Erf indung sind Wascheweich- 



spulmittelkonzentrate bestehend aus 



a) 5 - 40 Gew.-% eines kationischen Weichmachers, 

b) 0,1 - 25 Gew.-% eines Esters einer CrC^-Car- 
bonsaure mit einem zwei-, drei- Oder vierwertigen 
Alkohol mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen, 

c) 0 - 10 Gew.-% eines nichtionischen Dispergier- 
mittets, 

d) 0 - 20 Gew.-% eines Polyglykols, 

e) Wasser und gegebenenfalls weitere ubliche Hilf- 
sstoffe entsprechend dem Ausgleich zu 100 Gew.- 
%, 

ferner deren Verwendung zur Herstellung von Wasche- 
weichspulmittelemulsionen sowie Wascheweichspulmit- 
telemulsionen, enthaltend das 

Wascheweichspulmittetkonzentrat. 
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Beschreibung 

Gewaschene Textilien, besonders solche aus Naturfasern, weisen nach clem Trocknen eine unangenehme Verhar- 
tung auf. AuBerdem ist bei Kunstfasern die elektrostatische Auf ladung wahrend des Tragens eine unangenehme Eigen- 
5 schaft. 

Derartige negative Eigenschaften der Maschinenwasche kOnnen durch eine Nachbehandlung des Waschgutes im letz- 
ten Spiilgang mit sogenannten Waschweichspulmitteln weitgehend beseitigt werden. Auch die Lebensdauer eines 
Waschestucks wird nachweislich veriangert. Weiterhin wird durch den Einsatz von Wascheweichspulmitteln die Rest- 
feuchte nach dem Schleudern reduziert und dadurch die Trockenzeit verkiirzt. An ein gutes Konzentrat von Wasche- 

10 weichspulmitteln werden folgende Anforderungen gestellt: 

Gute Kaltwasserdispergierbarkeit, kein Nachdicken der Formulierung bei Lagern, keine Trennungserscheinung der For- 
mulierung und keine Bildung von Bodensatz. 

DE-A-29 23 141 offenbart Wascheweichspulmittel, enthaltend quaternSre Ammoniumverbindungen als kationische 
Weichmacher. Bei den dort beschriebenen Wascheweichspulmitteln werden die vorstehend genannten Anforderungen 

is dadurch erfullt, daB man die als Wascheweichspulmittel dienenden quaternaren Ammoniumverbindungen mit einem 
Fettsaurealkylolamidoethoxylat kombiniert. 

DE-A-30 25 369 nennt Wascheweichspulmittel konzentrate, enthaltend quaternare Ammoniumverbindungen als 
kationische Weichmacher. Die Herstellung der dort beschriebenen Wascheweichspulmittelkonzentrate wird durch den 
Zusatz von Fettsaurealkylolamidoxalkylaten sowie nichtionischen Dispergatoren oder Emulgatoren auf der Basis von 

20 Oxalkylaten, die mit dazu beitragen, daB das Konzentrat in kaltem Wasser gut dispergierbar ist, erreicht. 

DE-A-32 04 1 65 beschreibt konzentrierte Wascheweichspulmittel auf Basis von fur Wascheweichspulmittel Qblichen 
quaternaren Ammoniumverbindungen. Die an ein Konzentrat von Wascheweichspulmitteln gestellten Anforderungen 
werden dadurch erfullt daB man die quaternaren Ammoniumverbindungen mit einer gewissen Menge eines Fettamin- 
polyglykolethers kombiniert. 

25 Es wurde nun gefunden, daB durch Kombination von kationischen Weichmachern mit Estern von gesattigten 
und/oder ungesattigten C r C 2 rCarbonsauren mit zwei- bis vierwertigen Alkoholen hochkonzentrierte, dunnflussige 
Wascheweichspulmittel hergestellt werden kdnnen, die samtliche an ein gutes Konzentrat gestellte Anforderungen erful- 
len. 

Gegenstand der Erf indung sind somit wascheweichspulmittelkonzentrate bestehend aus 

30 

a) 5 - 40 Gew.-%, vorzugsweise 10-25 Gew.-%, eines kationischen Weichmachers, 

b) 0,1 - 25 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 - 15 Gew.-%, eines Esters einer CrC^-Carbonsaure mit einem zwei-, drei- 
oder vierwertigen Alkohol mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen, sowie gegebenenfalls 

c) 0 - 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 - 5 Gew.-%, eines nichtionischen Dispergiermittels, 
35 d) 0 - 20 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 - 10 Gew.-%, eines Polyglykols, 

e) Wasser und gegebenenfalls weitere ubliche Hilfsstoffe entsprechend dem Ausgleich zu 100 Gew.-%. 

Als kationische weichmachende Bestandteileder erfindungsgemaBen Wascheweichspulmittelkonzentrate kommen 
die furdiese Verwendung bekannten, lipophile Reste enthaltenden quaternaren Ammoniumverbindungen in Betracht, 

40 
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vor allem solche Verbindungen, die durch die allgemeinen Formeln I bis XII charakterisiert sind. 
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40 In diesen Formeln bedeuten: 



R 1 Alkyl- oder Alkenylreste mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, insbesondere Alky I- Oder Alkenylreste mit 8 bis 18 

Kohlenstoffatomen. Hierzu zahlen insbesondere C-Kettenverbindungen, wie sie in Cocosfettsdurealkyl, Tal- 
gfettsaurealkyl, Olsdurealkyl und SpermOlfettsdurealkyl vorkommen. 
45 R2 Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, insbesondere Methyl, 

R3 R 3 Wasserstoff oder Methyl, wobei an benachbarten Kohlenstoffatomen befindliche Reste R 3 und R 3 nicht 

gleichzeitig Methyl sind, 
n eine ganze Zahl von 1 bis 5, vorzugsweise 1 , 

m die Zahl 2 oder 3, vorzugsweise 2, 

so z NH oder O, 

A e ein Anion, vorzugsweise Chlorid, Bromid, Methosulfat-, Ethosulfat-, Methophosphat- oder Ethophosphation. 



Bevorzugt werden die Verbindungen der Formel IV, worin R 1 C6-C 2 2-Alkyl, besonders bevorzugt Cs-Cis-Alkyl, R 2 
CrC4-Alkyl, besonders bevorzugt Methyl, R3 und R 3 Wasserstoff und n gleich 1 bedeuten, die Verbindungen der Formel 
55 VII, worin R 1 Cs-Cis-Alkyl und R 2 Methyl bedeuten, sowie die Verbindungen der Formel VIII, worin R 1 Cs-Cis-Alkyl, R 2 
Methyl, R3 Wasserstoff, Z Sauerstoff, m gleich 2 und n gleich 1 bedeuten. 

Die Verbindungen der Formel XII werden ublicherweise mit einer aquimolaren Menge einer Sdure, beispielsweise 
Essigs&ure, Phosphorsdure oder Salzsdure, eingesetzt. 
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Bei der Bereitung der f lussigen Wascheweichspulmittelkonzentrate gemdBder Erfindung werden diese kationischen 
weichmachenden Bestandteile zweckmaBig in Form ihrer konzentrierten LOsungen in CrC3-Alkoholen, vorzugsweise 
Isopropanol Oder im Gemisch dieser Alkohole mit Wasser eingesetzt. Die erfindungsgemaBen Konzentrate enthatten 
daher gegebenenfalls eine bestimmte Menge dieser Alkohole. 

Als weiterer wesentlicher Bestandteile werden Ester von C rC 2 2-Carbonsduren mit zwei- bis vierwertigen Alkoholen 
eingesetzt. 

Zu diesen Carbons&uren zahlen sowohl gesattigte Carbonsfturen mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen, insbesondere 7 
bis 17 Kohlenstoffatomen als auch ungesattigte CarbonsSuren mit 3 bis 22 Kohlenstoffatomen, insbesondere 12 bis 18 
Kohl enstoffatom en . 

Beispielhaft fur derartige Carbonsduren seien genannt: 
Laurylsaure, Myristylsaure, Cocosfettsdure, Palmstearinfettsaure, Talgfettsaure, Erukafettsdure, Olsaure, Linolsdure, 
Linolensdure sowie Mischungen derselben. 

Als zwei-, drei- oder vierwertige Alkohole sind Alkohole mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen geeignet. 
Als zweiwertige Alkohole dienen Glykole, bevorzugt Ethylenglykol, Propylenglykol, Polyethylenglykol und Polypropyl- 
englykol. Bevorzugter dreiwertiger Alkohol ist Glycerol, bevorzugter vierwertiger Alkohol Pentaerythrit. Ganz besonders 
finden die Verbindungen der nachfolgenden Formeln XIII bis XVI Verwendung. 
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In diesen Formeln bedeuten: 

R3, R 3 Wasserstoff Oder Methyl, wobei an benachbarten Kohlenstoffatomen befindliche Reste R 3 und R 3 nicht 
gleichzeitig Methyl sind, 

R 4 ein Alkylrest mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen, insbesondere 7 bis 1 7 Kohlenstoffatomen und/oder ein Alkylen- 

rest mit 2 bis 22 Kohlenstoffatomen, insbesondere 12 bis 18 Kohlenstoffatomen, 
R5 Wasserstoff Oder die Gruppe C(Q)-R 4 




n eine Zahl von 1 bis 5, vorzugsweise 1 . 

5 Besonders bevorzugt sind Mischungen aus Verbindungen der Formeln XIII und XV, worin R3 und R 3 Wasserstoff 

und n 2 oder 3 bedeuten, so wie sie ublicherweise bei der Umesterung von Triglyceriden mit Ethylenglykolen anfallen. 

Es hat sich gezeigt, daB die Ester entsprechend der Komponente b) als Dispergatoren wirken und daruber hinaus, 
im Unterschied zu ublichen Emulgatoren, wirksame Weichmacher darstellen und somit geeignet sind, die quarternaren 
Ammoniumverbindungen in ihrer weichmachenden Wirkung zu unterstutzen. Des weiteren ist insbesondere die erfind- 

10 ungsgemaBe Kombination von Ester entsprechend der Komponente b) mit kationischen Weichmachern entsprechend 
der Komponente a) besonders zur Herstellung von WascheweichspQImitteln mit hohem Feststoffgehalt geeignet. 

Ein weiterer Bestandteil kOnnen ubliche nichtionische Dispergatoren auf der Basis von Oxalkylaten, die mit dazu 
beitragen, daB das Weichspulmittel in kaltem Wasser gut dispergierbar ist. Geeignete nichtionische Dispergatoren sind 
Umsetzungsprodukte von jeweils etwa 2-12 Mol Ethylenoxid mit einem Alkylphenol, z.B. Xylenol, aber auch mit einen 

is Alkylphenol mit einem langen Alkylrest von 8 bis 10 C-Atomen oder mit einem Fettalkohol Oder Fettamin mit 6 bis 22 
C-Atomen, bevorzugt 8 bis 18 C-Atomen. Insbesondere zahlen hierzu Umsetzungsprodukte von etwa 5 bis 8 Mol Eth- 
ylenoxid mit 1 Mol Alkylphenol oder 1 Mol Fettalkohol oder Fettamin oder eines Gemisches sofcher Fettalkohol e und/oder 
Fettamine. Die Menge dieser nichtionischen Dispergiermittel betragt 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 5 Gew.-%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht des Konzentrates. 

20 Die erfindungsgemaBen Wascheweichspulmittelkonzentrate enthalten gegebenfalls 0 bis 20, vorzugsweise 0,5 bis 
10 Gew.-% eines Polyglykols, bevorzugt werden Polyethylenglykole mit einem M w von 400 bis 1000 (Gewichtsmittel) 
und/oder Polypropylenglykols sowie die CrC4-Alkylether dieser Verbindungen. Diese Verbindungen zeigen eine 
IGsungsvermittelnde Wirkung und sind daher insbesondere als Zusatzstoff zur Herstellung von transparenten Wasche- 
weichspulmittelkonzentraten geeignet. 

25 Daruber hinaus kOnnen die erfindungsgemaBen konzentrierten Wascheweichspulmittel noch weitere ubliche Sub- 
stanzen und Hilfsmittel enthalten, die entweder schon im Konzentrat zugemischt oder dem gebrauchsfertigen, verdun- 
nten Wascheweichspulmittel gesondert zugesetzt werden. Hierbei handelt es sich urn kationische oder nichtionische 
oberfiachenaktive Substanzen, Elektrolyte, Absauerungsmittel, organische Komplexbildner, optische Auf hell ungsmitteJ, 
LOsungsvermittler sowie Farb- und Duftstoffe. Sie dienen zur zusatzlichen Beeinf lussung des Warengriffs oder sonstigen 

30 Eigenschaften der zu behandelnden Textilien oder zur Viskositatseinstellung, zur pH-Wert-Regulierung oder zu Erhb- 
hung der Kaitestabilitat. 

Die erfindungsgemaBen Wascheweichspulmittelkonzentrate haben einen Feststoffgehalt von mindestens 25 Gew.- 
%, vorzugsweise 25 bis 75 Gew.-%, besonders bevorzugt 25 bis 60 Gew.-%. 

Die erfindungsgemaBen Wascheweichspulmittelkonzentrate verleihen beliebigen Textil material i en, besonders sol- 
as chen aus naturlicher oder regenerierter Cellulose, Wolle, Celluloseregenerat, Cellulosetriacetat, Polyamid, Polyacryln- 
itril, Polyester oder Polypropylen einen angenehmen und weichen Griff. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz als 
Waschenachbehandlungsmittel fur Frottee und Leibwasche. 

Die Herstellung dieser Konzentrate erfolgt durch einfaches Vermischen oder Dispergieren der Einzelkomponenten 
a) bisd) und gegebenenfalls e) in Wasser. Die Konzentrate enthalten entweder jeweils eine Verbindung der Komponenten 
40 a) bis e) oder sie enthalten ein Gemisch aus zwei oder mehr Verbindungen der Komponenten a) bis e) innerhalb der 
angegebenen Grenzen. Liegt ein Gemisch aus zwei Oder mehr Verbindungen der Komponenten a, b, c, d oder e vor, 
so istderen Mischungsverhaitnisuntereinander vOllig unkritisch und kann jeden beliebigen Wertannehmen. Die Mengen 
der einzelnen Komponenten a) bis d) werden innerhalb der angegebenen Grenzen so gewahlt, daB das fertige Konzen- 
trat, einschlieBlich eventuell zusatzlicher Mengen an Wasser und Hilfsstoffe, 100 Gew.- % ergibt. Die Einsatzmenge der 
45 erfindungsgemaBen Wascheweich-spulmittelkonzentrate betragt etwa 1 0 - 20 g pro 4 kg Wasche. Die Anwendung dieser 
Konzentrate erfolgt wie ublich, indem man sie im AnschluB an die Textilwasche in das letzte Spu I wasser gibt. Die vorste- 
hend beschriebenen Wascheweichspulmittelkonzentrate weisen gute weichmachende Eigenschaften auf. Sie zeichnen 
sich durch eine gute Parfumvertraglichkeit und Stabtlitat aus. Die Kaltwasserdispergierbarkeit ist hervorragend. Eine 
Gelbildung wurde nicht beobachtet. Die Formulierungen zeigen auch in hoher konzentrierter Form eine niedrige Visko- 
so sitat. Ein Nachdicken oder Gelieren nach langerer Lagerzeit (30 Tage) tritt nicht auf. Weiterer Gegenstand der Erf indung 
ist somit die Verwendung der erfindungsgemaBen Wascheweichspulmittelkonzentrate zur Herstellung von Emulsionen. 



Beispiele 



55 In folgenden Beispielen sind einige erfindungsgemaBe Wascheweichspulmittel beschrieben. Prozentangaben sind 
in alien Fallen Gewichtsprozente. Die Herstellung der Formulierungen erfolgt durch einruhren derflussigen, gepulverten 
bzw. geschmolzenen Komponenten in gegebenenfalls erhitztes Wasser. 
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Beispiel 1 (25 % Feststoffgehalt) 
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Distearyldimethylammoniumchlorid (WS) 


15,0% 


Glycerin/Ethylenglykol-Teilester 1 :1 


7,5 % 


Polyethylengfykol 400 


2,5 % 


Fettalkoholpolyglykolether + 8 EO 


0,5% 


MgCI 2 x 6 H 2 0 20 %ig in E-Wasser 


5,0 % 


Wasser (0° d.H), Parfum (max. 1 ,5 %), Farbstoff 


ad 100,0% 



Beispiel 2 (30 % Feststoffgehalt) 



Triethanolaminesterquat-methosulfat (WS) 


20,0 % 


Glycerin/Ethylenglykol-Teilester 0,66:1 


3,0 % 


Polyethylenglykoi 400 


3,5 % 


Fettalkoholpolyglykolether + 15 EO 


2,5 % 


Glycerinmonostearat 


2,5 % 


MgCI 2 x 6 H 2 0 20 %ig in E-Wasser 


5,0 % 


Wasser (0° d.H), Parfum (max. 1,8 %), Farbstoff 


ad 100,0% 



Beispiel 3 (40 % Feststoffgehalt) 



Distearyldimethylammoniumchlorid (WS) 


25,l 


3% 


Glycerin/Ethylenglykol-Teilester 0,5:1 


1,5 


% 


Polyethylenglykoi 200 


3.5 


% 


Fettalkoholpolyglykolether + 20 EO 


1.5 


% 


Fettaminoxethylat + 25 EO 


7,5 


% 


MyristinsSure 


1.0 


% 


MgCI 2 x 6 H 2 0 20 %ig in E-Wasser 


5,0 


% 


Wasser (0° d.H), Parfum (max. 2,4%), Farbstoff 


ad 


100,0% 



Aussehen: Flussige Dispersion, beliebig mit kaltem Wasser verdunnbar. 
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Beispiel 4 (50 % weichmachende Komponenten) 



Triethanolaminesterquat-Methosulfat (WS) 


40,0 % 


Tetraglyceri n-Monolaurat 


5,0 % 


Polyethylenglykol 400 


5,0 % 


Fettalkoholpolyglykolether + 5 EO 


10,0% 


1,2-Propandiol 


20,0 % 


Isopropanot 


5,0% 


Wasser (0° d.H). Farbstoff. Parfum (ca. 3 %) 


ad 100,0% 



Aussehen; Niedrigviskose, Ware LOsung 

1 :4 bis 1 :10 mit kaltem Wasser durch einfaches Aufschutteln zu gut dispergierbaren Emulsionen verarbe- 
itbar. 



Beispiel 5 (60 % weichmachende Komponenten) 



Ditalgalkyldimethyiimidazolinium-methosulfat (WS) 


40,0 % 


Digtycerinmonolaurat 


5,0 % 


Fettaminoxethylat + 5 EO 


7,5% 


Polyoxethylen-(20)-Sorbitanmonolaurat 


2,5 % 


1 ,2-Propandiol 


20,0 % 


SalzsSure 5 N 


3,8 % 


Isopropanol, Farbstoff, Parfum 


ad 100,0% 



Aussehen: Niedrigviskose, Ware LCsung 

1 :4 bis 1 :10 mit kaltem Wasser durch einfaches Aufschutteln zu gut dispergierbaren Emulsionen verarbe- 
itbar. 

PatentansprOche 

1 . Wascheweichspulmittelkonzentrat bestehend aus 

a) 5 - 40 Gew.-% eines kationischen Weichmachers, 

b) 0,1 - 25 Gew.-% eines Esters einer CrC 2 2-Carbonsaure mit einem zwei-, drei- Oder vierwertigen Alkohol mit 
2 bis 10 Kohlenstoffatomen, 

c) 0 ■ 10 Gew.-% eines nichtionischen Dispergiermittels, 

d) 0 - 20 Gew.-% eines Polyglykols, 

e) Wasser und gegebenenfalls weitere ubliche Hilfsstoffe entsprechend dem Ausgleich zu 100 Gew.-%. 

2. Konzentrat nach Anspruch 1, bestehend aus 
10-25 Gew.-% der Komponente a), 
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0.5 - 15 Gew.-% der Komponente b). 
0,5 - 5 Gew.-% der Komponente c), 
0,5 - 10 Gew.-% der Komponente d), 

und Wasser und gegebenenfalls Parfum und Farbstoffen in Mengen entsprechend dem Ausgleich zu 100 Gew.-%. 
Konzentrat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB als Komponente a) Verbindungen der Formel IV, 

R 3 R 3 0 

, II II 

" Mt)/ (CH-CH-0) n -C-R' ( . } 

I V M A 

r 2 ( CH-CH-0 ) -C-R 1 

II " II 

R 3 R 5 ' 0 

worin Ri Cs-C^-Alkyl, R2 Methyl, R3 und R 3 Wasserstoff und n gleich 1 bedeuten, eingesetzt werden. 

Konzentrat nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB als Komponente a) Verbindungen der 
Formel VII, 

0 

II 

R / x CH--CH-C H--0-C-R 1 , x 

VM N 0-C-R 1 A 




R 2 R 2 II 

0 

worin R 1 Ce-C-is-Alkyl und R 2 Methyl bedeuten, eingesetzt werden. 

Konzentrat nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB als Komponente a) Verbindungen der 
Formel VIII, 

R 3 o 

I II 

H - ( 0-CH--CH ) (CH ,)— 2-C-R 1 

N 0 A ' ' 

/ \ II 

R 2 < CH 2>;r Z - C - Rt 



worin R 1 Ca-Cis-Alkyl, R 2 Methyl, R3 Wasserstoff, Z Sauerstoff, m gleich 2 und n gleich 1 bedeuten, eingesetzt 
werden. 
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6. Konzentrat nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daft als Komponente b) Ester der Formeln 
XIII bis XVI 



0 

II 



R 
I 



5 . 



XIII 



R-C-0-(CH 2 -CH 2 -0)„-R 



10 



0 

II 



15 



X I V 



R-C-0-(CH 2 -CH 2 -CH 2 -0) n -R 



20 



25 



35 

worin 



0 0-R 5 



II 

XV R 4 -C-0-CH 2 -CH-CH 2 -0-R 5 

0 

II 

R*-C-0-CH 2 ^ ^CH 2 OH 

30 XVI C 

R 4 -C-0-CH 9 ^ ^CH.OH 
II 2 



0 



R 4 ein Alkylrest mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen, insbesondere 7 bis 17 Kohlenstoffatomen und/oder ein 

40 Alkenylrest mit 2 bis 22 Kohlenstoffatomen, insbesondere 12 bis 18 Kohlenstoffatomen, 

R3.R 3 Wasserstoff Oder Methyl, wobei an benachbarten Kohlenstoffatomen befindliche Reste R 3 und R 3 nicht 

gleichzeitig Methyl sind, 
R5 Wasserstoff Oder die Gruppe C(0)-R 4 

45 und 



n eine Zahl von 1 bis 5, vorzugsweise 1 , 



eingesetzt werden. 

50 

7. Konzentrat nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, da 3 als Komponente b) eine Mischung 
der Ester der Formeln XIII und XV, worin R 3 und R 3 Wasserstoff und n 2 oder 3 bedeuten, so wie sie ublicherweise 
bei der Umesterung von Triglyceriden mit Ethyl englykolen anfallen, eingesetzt wird. 

55 8. Konzentrat nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daft als Komponente c) oxethylierte Alkyl- 
phenole, oxethylierte Fettamine und/oder oxethylierte Fettalkohole eingesetzt werden. 

9. Konzentrat nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, da(3 als Komponente d) Polyethylenglykole, 
Polypropylenglykole sowie die C r C4-Alkylether dieser Verbindungen eingesetzt werden. 



11 
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10. Konzentrat nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Feststoffgehalt mindestens 25 
Gew.-% betrSgt. 

1 1 . Konzentrat nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB als Hilfsstoffe kationische Oder nich- 
tionische oberfiachenaktive Substanzen, Elektrolyte, AbsSuerungsmittel, organische Komplexbildner, optische Auf- 
hellungsmittel, LOsungsvermittler sowie Farb- und Duftstoffe eingesetzt werden. 

12. Verwendung des Wascheweichspulmittelkonzentrates nach Anspruch 1 zur Hersteliung von Wdscheweichspulmit- 
telemulsionen. 

13. Wascheweichspulmittelemulsionen enthaltend das Wascheweichspulmittelkonzentrat nach Anspruch 1 . 



